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© Flachenfiirmlges, mehrschlchtiges, laseroptisches Aufzelchnungsmaterial. 



© Flachenformiges, mehrschlchtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial, mit 

a) einem optisch kiaren und isotropen, homogenen, von Orientierungsdoppelbrechung freien Trager 

und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch veranderbaren Aufzeichnungsschicht, wobel der Trager (a) 

ai) eine Oder zwei strukturierte OberfiMchen aufweist, wobei die Strukturen im Mikrometer-und/oder 
Submikrometerbereich liegen, 

und aus einem Gemisch von Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE) mit mindestens einem Styrolpolymeri- 
sat gebildet wird, wobei der Gehalt an PPE in diesem Gemisch etwa 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf das 
Gemisch, betragt und wobei 

<M 

a 2 ) derjenige Anteii des Gemischs, bei dem es sich nicht urn PPE handelt, bezogen auf diesen Anteil, 

§ azi) 0.1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen und/oder 
CS a22) 1 bis 60 Gew.% an 1-Methyl-1-phenylethylengruppen und/oder 
a23) 1 bis 60 Gew.% an 4'-Methylphenyl-ethylengruppen und/oder 
a2*) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen Formel I 



o 

o 



Q- 

UJ 
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Rl 
I 

-CH 2-C- 

C=0 I, 
0 

worin R 1 ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest und R 2 einen Ct- bis Cio-Alky!-, C 5 - bis Cs-Cycloalkyl- 
oder einen Ce- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
sowie auf aile Falle 

a 2 s) mindestens 40 Qew.% an Phenylethylen-Gruppen enthSlt. 

Ferner werden Audio- oder Video-Compact-Disks beansprucht, die einen entsprechend aufgebauten TrSger 
enthalten. 



2 



EP 0 303 209 A2 



Flachenformiges, mehrschlchtlges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial 

Die Erfindung betrifft ein neu s. in seinen anwendungstechnischen Bgenschaften verbessertes, fiSchen- 
fQrmiges, mehrschlchtlges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial mit 

a) einer Oder mehreren Schichten aus einem optisch klaren und isotropen, homogenen, von 
Orientierungsdoppelbrechung freien Gemisch von Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE) mit einem Styrol- 

5 poiymerisat als TrSger und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch veranderbaren Aufzeichnungsschicht 
Aufzeichnungsmaterialien dieser Art sind z.B. aus der US-A-4 373 065 Oder der EP-A-225 801 bekannt 
Im Rahman dieser Erfindung umfa/ft der Begriff "flachenformig n dabei aile Raumformen, deren Dicke 

erhebiich kleiner ist als ihre Lange und Breite. Demnach kann es sich hier urn band-, platten- oder 

w scheibenfSrmige Aufzeichnungsmaterialien handeln, wobei die scheibenformigen im ailgemeinen auch als 
Datenplatten oder Disks bezeichnet werden. 

Der Begriff "amorph" gibt an, dafl das Material der Aufzeichnungsschichten (b) keine kristallinen 
Berelche aufwelst, welche grower slnd als die thermisch veranderten Bereiche, sondern dafl es in dieser 
Gro/tenordnung optisch isotrop ist. 

is In die Aufzeichnungsschichten (b) von Aufzeichnungsmaterialien der in Rede stehenden Art werden 
digitale Daten mit Hilfe impulsmodulierter Schreibiaserstrahlen in Form thermisch verMnderter Bereiche 
eingeschrleben. Dabei sind die Schreibiaserstrahlen auf die Aufzeichnungsschichten (b) fokussiert und/oder 
treffen senkrecht auf sie auf. FOr das Einschreiben analoger Daten konnen auch Dauerstrich-Laser 
angewendet werden. Im Falle eingeschriebener digitaler Daten haben die thermisch veranderten Bereiche 

20 der Aufzeichnungsschichten (b) eine runde oder elliptische Grundflache. Im Falle analoger Daten sind die 
thermisch veranderten Bereiche von beliebiger Grundflache. 

FUr das Lesen der Daten verwendet man im ailgemeinen kontinuierlich emittierte Leselaserstrahlen 
(Dauerstrlch-Laserstrahlen), deren Energie nicht dazu ausreicht, weitere VerSnderungen in den 
Aufzeichnungsschichten (b) hervorzurufen. Die Leselaserstrahlen sind dabei gleichfalis auf die 

25 Aufzeichnungsschichten (b) fokussiert und/oder treffen senktrecht auf diese auf. Beim Lesevorgang wird im 
ailgemeinen das von den Aufzeichnungsschichten (b) reflektierte Licht mit Hilfe geeigneter optischer 
Anordnungen erfafit, Gblichen und bekannten Detektoren zugefOhrt und durch geeignete eiektronische 
Apparate in Signale umgewandelt. 

Diese Schreib- und Leseverfahren sowie die entsprechenden hierfUr geeigneten Aufzeichnungsmateria- 

30 lien kennzeichnet man daher im ailgemeinen mit dem Begriff "laseroptisch", wobei man allgemein die 
Schreib- und Leseverfahren unter dem Begriff "Datenaufzeichnung" subsumiert 

Dabei konnen die thermisch veranderten Bereiche der Aufzeichnungsschichten (b) die Form von 
Lochem haben, welche die Aufzeichnungsschicht ganz durchdringen. In diesem Fall spricht man allgemein 
von ablativer laseroptlscher Datenaufzeichnung. Beim Auslesen der Daten mit einem Leselaserstrahl wird 

as die unterschiedliche Reflektivitat der Locher und der unverSnderten Bereiche der Aufzeichnungsschicht (b) 
ausgenutzt Urn hierbei eine hohe Empfindllchkeit und ein hohes Signal-Rausch-VerhSltnis zu erzielen, kann 
eine Reflektorschicht mitverwendet werden, die durch die Lochbildung freigelegt wird und den Leselaser- 
strahl besonders stark reflektlert. 

Die thermisch verSnderten Bereiche kQnnen auch die Form von Kratern (pits) haben, welche gegebe- 

40 nenfalls einen sauber ausgebildeten Kraterrand (wall) aufweisen. In diesem Falle spricht man von deformati- 
ver laseroptischer Datenaufzeichnung. Hierbei werden die Daten Gber die Beugung des Lichts des 
Leselaserstrahls an den Kratern ausgeiesen. 

Durch die thermische Veranderung konnen indes auch Bereiche entstehen, in denen keine Ablation 
oder Deformation, sondern eine Phasenumwandlung des Materials der Aufzeichnungsschicht in eine andere 

45 Stoffmodifikatlon stattgefunden hat In einem solchen Falle spricht man von laseroptischer Datenaufzeich- 
nung durch Phasenumwandlung. Im ailgemeinen wird durch die Phasenumwandlung die Reflektivitat in den 
beschriebenen Bereichen emiedrigt und/oder die Uchtdurchiassigkeit erhflht. Indessen kann es unter 
Umstanden auch zum gegenteiligen Effekt kommen, d.h. die Reflektivitat wird erh6ht und/oder die 
Uchtdurchiassigkeit emiedrigt Im ailgemeinen werden die in dieser Weise thermisch veranderten Bereiche 

50 als Flecke (spots) bezeichnet 

Die Aufzeichnungsschichten (b) kQnnen indes auch mit Schicht n unteriegt sein, welche sich beim 
Bestrahlen ausdehnen oder Gase entwickeln, wodurch die Aufzeichnungsschichten (b) lokal gedehnt 
werden. In dieser Weise Widen sich in der Oberfiache der Aufzeichnungsschichten (b) Reliefstrukturen aus, 
welche die elngeschriebenen Daten beinhaiten. 

Die Gase konnen aber auch in den Aufzeichnungsschichten (b) selbst unter Bildung kleiner lichtstreuen- 
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der BISschen freigesetzt werden. Dies nennt man im aligemeinen vesikulare Datenaufzeichnung. 

Auiterdem kann in den thermisch verSnderten Bereichen eine chemische Reaktion eines Bestandteils 
Oder ine ch mische Reaktion zwischen m eh reran Bestandteilen der Aufzeichnungsschichten (b) stattgefun- 
den haben, wodurch die optisch n Elgenschaften der Aufzeichnungsschichten (b) in diesen B relchen 

5 geandert worden sind. 

Eine lokale VerSnderung der Reflektion von Aufzeichnungsschichten (b) beim Bestrahlen kann aber 
auch (Iber die Vergroflerung oder das Zusammenschmelzen von kieinen Partikeln zustandekommen. Diese 
kleinen Partikei, beisplelsweise Goidkornchen, konnen dabei in eine Matrix eingelagert sein. Es kann sich 
dabei aber auch um metallbedampfte KunststoffkDgelchen handeln, Aufzeichnungsschichten (b), welche aus 

ro diesen KUgeichen bestehen, weisen eine Uberaus niedrige Grundreflektivitat auf und werden im aligemeinen 
als "Mottenaugenschichten" (moth eye layer) bezeichnet. 

Nicht zuletzt kfinnen die thermisch verSnderten Bereiche in Aufzeichnungsschichten (b), welche aus 
senkrecht zu ihrer OberflSche magnetislerten, amorphen, ferrimagnetischen Schichten bestehen, die Form 
von Flecken (spots) haben, welche eine der ursprGnglichen Richtung entgegengesetzte Magnetisierungs- 

75 richtung aufweisen. Diese "spots" entstehen beim Erwarmen des ferrimagnetischen Materials dieser 
Schichten durch einen Laserstrahl unter dem Einfiu/J eines anliegenden magnetischen Hilfsfeldes: Durch die 
Erwarmung nimmt die Koerzitivfeldstarke H c des ferrimagnetischen Materials ab. Unterschreitet dabei die 
KoerzitivfeldstMrke H c bei einer von dem jeweils verwendeten Material abhangigen kritischen Temperatur 
die FeldstSrke des anliegenden magnetischen Hilfsfeldes, so wird der betreffende Bereich ummagnetisiert. 

20 FOr das Lesen dieser Bereiche verwendet man linear polartsiertes Licht eines kontinuierlich emittieren- 
den Dauerstrichiasers, dessen Lichtleistung nicht dazu ausreicht, das Material Goer die kritische Temperatur 
hinaus zu erwarmen. Dieser Laserstrahl wird entweder von der Aufzeichnungsschicht (b) selbst oder von 
einer hinter ihr angeordneten Reflektionsschicht reflektiert, wobei es zu einer Wechselwirkung zwischen den 
magnetischen Momenten in der Aufzeichnungsschicht (b) und dem magnetischen Vektor der Laserlichftveile 

25 kommt. Durch diese Wechselwirkung wird die Ebene der Polarisation t des Laserlichts, welches von 
einem "spot" oder von einer dahinter liegenden Reflektionsschicht reflektiert wird, gegenGber der ursprun- 
glichen Ebene um einen kleinen Winkel gedreht Geschieht diese Drehung der Ebene der Polarisation ^ 
bei der Reflektion des Lichts an der Aufzeichnungsschicht (b) selbst, so bezeichnet man dies als Kerr-Effekt 
und den Drehwinkel demnach als Kerr-Drehwinkel; wird dagegen die Ebene beim zweimaligen Durchgang 

30 des Lichts durch die Aufzeichnungsschicht gedreht, so spricht man vom Faraday-Effekt und vom Faraday- 
Drehwinkel. 

Diese Drehung der Ebene der Polarisation *£ des vom Aufzeichnungsmatehai reflektierten Laserlichts 
kann mit Hilfe geeigneter optischer und elektronischer Gerate gemessen und in Signale umgesetzt werden. 
Aufzeichnungsschichten (b) dieser Art kennzeichnet man daher im aligemeinen mit dem Begriff 
36 "magneto-optisch". 

Im Falle mehrschichtiger, laseroptischer Datenplatten und auch im Fade der bekannten Audio- und 
Video-Compact-Disks verwendet man in aligemeinen zum Schreiben und/oder Lesen digitaier Daten die 
Gblichen und bekannten Piatteniaufwerke. Ein solches Plattenlaufwerk enthalt im wesentlichen einen 
Plattendrehteller und einen laseroptischen Schrelb- und Lesekopf, dazu noch mechanische Servoeinrichtun- 

40 gen zur Korrektur der Spurlage, Autofokussiereinrichtungen, optische Elemente zur Analyse von Spurlagen- 
und Autofokusfehlem, Detektoreinrichtungen mit vorgeschalteten optischen Komponenten zur Erfassung des 
von den Datenplatten reflektierten Uchts des Leseiaserstrahls sowie geeignete elektronische Bauteile. 
Obiicherweise enthSIt ein laseroptischer Schrelb- und Lesekopf Laserdioden, wleche Infrarotlicht emittieren 
und aus Halbieitermaterialien wie GaAIAs bestehen. DarQber hinaus weist ein soicher Schreib- und Lesekopf 

45 im aligemeinen noch weitere geeignete optische Bauteile, wie dielektrische Strahlteiier, Polarisationsstrahl- 
teiler oder polarisationsunabhSngige Strahlteiier sowie eine X/4- oder X/2-Platte auf. 

Im aligemeinen enthalten.die bekannten laseroptischen Aufzeichnungsmaterialien einen dimensionssta- 
bilen Trager, welcher bei laseroptischen Datenplatten oder bei den bekannten Audio- und Video-Compact- 
Disks Gblicherweise eine 1 ,2 mm dicke, 83 bis 350 mm durchmessende, optisch klare Scheibe aus einem 

so Kunststoff oder einem Kunststoffgemisch ist. Als Kunststoffe kommen hierbei z.B. Polycarbonat, Polyme- 
thylmethacrylate Polymethylpenten, Celluloseacetobutyrat Oder Gemische aus Poly(vinylidenfluorid) und 
Polymethylmethacrylat in Betracht. TrSger dieser Art weisen Indes schwerwiegende Nachteile, wie etwa 
einen zu hohen orientierungsoptischen Koeffizienten (Orientierungsdoppelbrechung), eine zu hohe Verarbei- 
tungstemperatur, eine zu niedrige Warmeforrnbestandigkeit, einen zu geringen E-Modul. eine zu geringe 

55 Harte oder eine zu hohe Wasseraufnahme auf. Je nach verwendetem Kunststoff oder Kunststoffgemisch 
stellen sich diese Nachteile mehr oder weniger gehSuft ein; keines der bekannten Materialien hat ein 
optimaies Eigenschaftsprofil. 

Entspricht der dimensionsstabile Tr§ger indes einer Schicht (a) des aus der US-A-4 373 065 bekannten 
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laseroptischen Aufzeichnungsmaterials, so treten viele der genannten Nachteile im allgemeinen nicht mehr 
auf. Ene solche Schicht (a), welche aus Poly(2,6-dimethylphenyienether) (PPE) und Polystyrol besteht, ist 
optisch klar und isotrop, homogen, von Orientierungsdoppelbrechung frei, warmeformbestSndig und 
mechanisch stabil. DarOber hinaus ist ihre Wasseraufnahme gering. Diese Eigenschaftsprofil der Schicht (a) 
blelbt bei Ihrer Verwendung ais TrSger erhalten. 

Dennoch weisen diese TrSger Nachteile auf, welche ihre Anwendung in der Praxis verhlndem. So ist die 
Verarbeitungstemperatur der bekannten Polystyrol-PPE-Gemische aufgrund Ihrer geringen FiieGfShlgkeit 
unerwOnscht hoch. Versucht man dies durch Erniedrigung des PPE-Anteils und/oder durch Erniedrigung 
des Molekulargewichts des Polystyrols zu beheben, so handelt man sich dabei erneut Nachteile, wie 2.B. 
eine erhShte Orientierungsdoppelbrechung, einen verringerten E-Modul Oder eine geringe Losungsmittelbe- 
stSndigkeit, ein. Laseroptlsche Aufzeichnungsmaterialien, welche solche TrMger enthalten, haben oftmals bei 
gleicher Art der Aufzeichnungsschicht (b) ein stark varllerendes Signal-Rausch-Verhaltnis. Au/terdem ist 
hSufig und in nicht vorhersagbarer Weise das Wiederauffinden der eingeschriebenen Daten gestBrt, d.h. 
das sogenannte "tracking "-Verhalten solcher Aufzeichnungsmaterialien ist wenig befriedigend und fQr die 
Praxis, fQr welche ein rascher Zugriff zu den Daten essentiell ist, nicht ausreichend. Auch mit den aus der 
EP-A-225 801 bekannten Tragermaterialien aus PPE-Polystyrol-Gemischen, die zur Herabsetzung der 
Verarbeitungstemperatur ein vergleichsweise niedermolekulares PPE enthalten sollen, werden diese Nach- 
teile nicht vollkommen beseitigt und werden die bestehenden Problem© noch nicht zur vollen Zufriedenheit 
gelost. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein neues, flachenformiges, laseroptisches Aufzeichnungs- 
material zu finden, welches die Nachteile des Standes der Technik nicht mehr aufweist. 

Demgernafl wurd ein neues, flSchenf5rmiges, mehrschichtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial 

mit 

a) einer oder mehreren Schichten aus einem optisch klaren und isotropen, homogenen, von 
Orientierungsdoppelbrechung freien Gemisch von Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE) mit einem Styrol- 

polymerisat als Trager und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch veranderbaren Aufzeichnungsschicht gefunden, welches 
dadurch gekennzeichnet ist, da/3 die den dimenslonsstabilen Trager bildende Schicht (a) 

ai) eine oder zwei strukturierte Oberflachen aufweist, wobei die Strukturen im Mikrometer- und/oder 
Submikrometerbereich iiegen, 

und aus einem solchen PPE, mindestens ein Styrolpolymerisat sowie gegebenenfalls Zusatzstoffe enthal- 
tenden Gemisch gebildet wird, in dem der Gehalt an PPE im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf 
das Gemisch, Siegt und in dem 

a 2 ) derjenige Anteil des Gemischs, bei dem es sich nicht urn PPE handelt, bezogen auf diesen Anteil (a 2 ), 

a 2 i) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen und/oder 

*2z) 1 bis 60 Gew.% an l-Methyl-1-phenyi-ethylengruppen und/oder 

a 23 ) 1 bis 60 Gew.% an 4 -Methylphenyl-ethylengruppen und/oder 

a 2 *) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen Formel I 



worin R v ein Wasserstoffatom oder elnen Methylrest und R 2 einen Ci- bis Cto-Alkyh Cs- bis Cs-Cycloalkyl- 
oder elnen Cs- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
enthSIt, mit der Maflgabe, da0 

a 2 s) gleichgGltig ob eine oder mehrere der Gruppen (a 2 i) bis (a 2 *) und darQber hinaus gegebenenfalls auch 
noch Zusatzstoffe in (a 2 ) enthalten sind. der Anteil (a 2 ) in jedem Fall einen Gehalt an Phenylethylengruppen 
von nicht kleiner als 40 Gew.% aufweist. 




C=0 
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Wesentlicher Bestandteil des erfindungsgemaiSen Aufzeichnungsmaterials ist die den dimensionsstabi- 
len TrSger bildende Schicht (a), die nachfolgend auch einfach als "erfindungsgemSB zu verwendender 
Trager (a)" oder schlicht "Trager (a) n bezeichn t wird. 

Der erfindungsgemau zu verwendende Trager (a) weist eine Oder zwel strukturierte Oberflache(n) (a-) 

5 auf. Diese OberflSchen (ai) sind der oder den Aufzeichnungsschichten (b) zugekehrt. TrSgern (a), welche 
nur eine strukturierte OberfiSche (ai) aufweisen, wird der Vorzug gegeben. 

Die Strukturen in der Oberfiache (ai) iiegen im Mikrometer- und/oder Submikrometerbereich. Sie 
dienen der exakten FUhrung des Leseiaserstrahis und gewShrleisten ein rasches und genaues Ansprechen 
der Spurlagenservo- und Autofokussiereinrichtungen in den laseroptischen Schreib- und Lesekflpfen der 

10 Platteniaufwerke, d.h. sie ermSgfichen oder verbessem das "tracking". Auflerdem konnen diese Strukturen 
selbst Daten beinhaiten oder darstelien, so wie diese beispielsweise bei den bekannten Audio- Oder Video- 
Compact-Disks der Fall ist Oder sie konnen der Kodierung der eingeschriebenen Daten dienen. Die 
Strukturen bestehen in aller Begei aus erhabenen Teilen und/oder aus Vertiefungen. Diese liegen in Form 
von durchgehenden konzentrischen oder spiralformigen Spurrillen oder isolierten HUgeln und/oder Lochern 

75 vor. Au/terdem kann die Struktur eine mehr oder weniger glatte Wellenform haben. Den Spurrillen wird 
hierbei der Vorzug gegeben. Sie weisen in ihrer Querrichtung eine rechteckige sagezahnartige, eine V- 
f5rmige oder eine trapezartige Kontur auf. Ihre Vertiefungen werden im allgemeinen ais "grooves" und ihre 
erhabenen Teile als "land" bezeichnet. Von besonderem Vorteil sind Spurrillen mit 50 bis 200 nm tiefen 
und 0,4 bis 0,8 urn breiten "grooves", zwischen denen jeweils ein 1 bis 3 urn breites "land" liegt 

20 Das Gemisch, welches erfindungsgemSfl den Trager (a) aufbaut. enMIt, bezogen auf das Gemisch. 25 
bis 45 Gew.%, vorzugsweise 32 bis 42 Gew.% und insbesondere 34 bis 40 Gew.%, Poly(2,6-dimethylphe- 
nylenether) (PPE). Die intrinsische ViskositMt des PPE liegt dabei im allgemeinen im Bereich von 0,5 bis 0,8 
dl/g, vorzugsweise im Bereich von 0,5 bis 0,7 dl/g (gemessen bei 25* C in Chloroform). Verfahren zur 
Hersteliung von PPE sind beispielsweise aus der EP-A-0 161 454 bekannt 

25 Auflerdem enthSIt dieses Gemisch einen Anteil fa), bei dem es sich nicht um PPE handeit. Dieser 
Anteil (a 2 ) macht 55 bis 75 Gew.%, vorzugsweise 58 bis 68 Gew.% und insbesondere 60 bis 66 Gew.%, 
des Gemisches aus. 

Besonders vorteiihafte Gemische, welche zum Aufbau des TrSgers (a) in besonderem Mafle geeignet 
sind, bestehen aus 34 bis 40 Gew.% PPE und 60 bis 66 Gew.% des Anteils (a2). 

30 Erfindungsgemafl enthalt der Anteil (az) Polymerisate, welche als wesentiichen Bestandteil Styrol 
einpolymerisiert enthalten, oder aber der Anteil (as) besteht im wesentiichen aus Polystyrol. Unter 
"wesentlich" ist hierbei ein einpolymerisierter Styrolgehait in den Polymerisaten des Anteils (a 2 ) von Qber 
40 Gew.% zu verstehen, was gleichbedeutend ist mit einem Gehalt an Phenylethylengruppen von Ober 40 
Gew.%. Dieser Gehalt soli 40 Gew.% nicht unterschreiten, weii es ansonsten zu einer gewissen Entmi- 

35 schung des Anteiis (aa) und des PPE im Laufe der Zeit kommen kann, was letztiich zu einer TrUbung des 
Tragers (a) fQhrt und diesen unbrauchbar macht 

ErfindungsgemSB enthMIt der Anteil (a2) des Gemisches aus PPE und (a 2 ) Gruppen (a 2 i), (a 2 2), (a 2 3> 
und/oder (a2*), welche einzeln oder in Kombination mitverwendet werden. GleichgQItig, ob eine oder 
mehrere dieser Gruppen (a 2 i) bis (a2i) zur Anwendung kommen, unterschreitet der Gehalt von {a 2 ) an (a2s) 

40 Phenylethylengruppen nicht 40 Gew.%; allerhdchstens ist er gleich 40 Gew.%. 

Demnach kann der Anteil (a 2 ) an dem Gemisch, welches den erfindungsgema/3 zu verwendenden 
TrMger (a) aufbaut, aus den folgenden Kombinationen von Gruppen bestehen Oder diese Kombinationen von 
Gruppen enthalten: 

45 Phenylethylen + (a 2 i), 

Phenylethylen + (a2i) + (a2 2 ). 

Phenylethylen + (a2i) + (a23). 

Phenylethylen + (a2i) + (a2*), 

Phenylethylen + (a 2 i) + (a22) + (a23), 
so Phenylethylen + (a 2 t) + (a2 2 ) + (a2*), 

Phenylethylen + (a 2 i) + fea) + (a2*), 

Phenylethylen + (a2i) + (a 22 ) + (a23) + (a2*), . 

Phenylethylen + (a 2 2), 

Phenylethylen + (a2 2 ) + (a2a), 
55 Phenylethylen + (a22) + (a2*), 

Phenylethylen + (a 22 ) + (a23) + (a 2 *), 

Phenylethylen + fea), 

Phenyl thylen + (a2 3 ) + (a 2 0 und 
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Phenylethylen + (a 2 *)* 

Hierbei sind di Kombinationen aus den Phenylethylengruppen (a 25 ) und den Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) 
Oder (a 2 *) sowie die Kombinationen aus den Phenylethylengruppen (a 2 s) und den Gruppen (a 22 ) und (a^) 
besonders vorteilhaft. 

5 Von diesen wird wiederurn die Kombination aus den Phenylethylengruppen (a 25 ) und den Gruppen 
(a 22 ) und (a 23 ) ganz besonders bevorzugt. 

Bel der Gruppe (a2i) handelt es sich urn die Cyanoethylengruppe, welche sich von dem Monomer 
Acrylnitril ableitet. 1st diese Gruppe alleine in (a 2 ) enthalten, so soil ihre Menge 0,1, vorzugsweise 1 und 
insbesondere 5 Gew.% von (a 2 ) nicht unterschreiten. Finden neben dieser Gruppe noch andere Gruppen 

w (a 22 ), (a 2 3) und/oder (a 2 *) Verwendung, so liegt Ihre Menge bei 0,1 bis 8 Gew.%. GleichgQItig ob (a 2 i) 
alleine Oder zusammen mit anderen Gruppen (a 22 ). (a 23 ) und/oder (a 2 *) verwendet wird, soil der Gehalt von 
(a 2 ) an dieser Gruppe 8 Gew.% nicht Uberschreiten, weil sonst die Gefahr besteht datf sich dann das 
Gemisch aus (a 2 ) und PPE entmischt 

Bei der Gruppe (a 22 ) handelt es sich urn die 1-Methyl-1-phenyl-ethylengruppe, welche sich von dem 

75 Monomer a-Methylstyrol ableitet. 1st diese Gruppe alleine in <a 2 ) enthalten, so soil ihre Menge 1 Gew.%, 
vorzugsweise 2 Gew.% und insbesondere 4 Gew.%, von (a 2 ) nicht unterschreiten und 60 Gew.% von (a 2 ) 
nicht Uberschreiten. Es hat sich gezeigt, dafl eine (a 22 )-Menge in (a 2 ) von 1 bis 30, vorzugsweise 1 bis 10 
und insbesondere 3 bis 6 Gew.%, hierbei von besonderem Vorteil ist. Wird diese Gruppe gemeinsam mit 
anderen Gruppe (a 2 i), (a 2 3) und/oder (a 2 *) verwendet, so verringert sich ihr Gehalt in (a 2 ) urn die Menge 

20 der Ubrigen In (a 2 ) enthaitenen Gruppen (a 2 i), (a 23 ) und/oder (a 2 *), sofern die Gesamtmenge der Gruppen 
(a 2 i) bis (a 2 *) 60 Gew.% von (a 2 ) erreicht. Hierbei ist es von Vorteil, wenn das GewichtsverhMltnis von (a 22 ) 
zu den Gruppen (a 2 i) und/oder (a 2 *) grSfler als 1 ist, sofern diese mitverwendet werden. 

Bei der Gruppe (a 23 ) handelt es sich urn die 4-Methylphenyl-ethylengruppe, welche sich von dem 
Monomer p-Methylstyrol ableitet Ist diese Gruppe alleine in (a 2 ) enthalten, so soil ihre Menge 1 Gew.%, 

25 vorzugsweise 2 Gew.% und insbesondere 4 Gew.%, von (a 2 ) nicht unterschreiten und 60 Gew.% von (a 2 ) 
nicht Qberschreiten. Es hat sich gezeigt, dafl eine (a 23 )-Menge in (a 2 ) von 1 bis 30 Gew.%, vorzugsweise 1 
bis 10 Gew.% und insbesondere 3 bis 6 Gew.%, hierbei von besonderem Vorteil ist. Wird diese Gruppe 
gemeinsam mit anderen Gruppen (a 2 i), (a 22 ) und/oder (a 2 *) verwendet so verringert sich ihr Gehalt in (a 2 ) 
gieichfalis um die Menge der Ubrigen in (a 2 ) enthaitenen Gruppen (a 2 i), (a 22 ) und/oder (a 2 *) ( sofern die 

30 Gesamtmenge der Gruppen (a 23 ), (a 2 i), (a 22 ) und/oder (a 2 *) 60 Gew.% von (a 2 ) erreicht Es ist indes von 
ganz besonderem Vorteil die Gruppe (a 23 ) und die Gruppe (a 22 ) gemeinsam zu verwenden. Hierbei kann 
das Gewichtsverhaltnis von (a 23 ) zu (a 22 ) breit variieren, mit der MaJSgabe, dai3 hierdurch die (a 22 )- oder die 
(a 23 )-Menge im Anteil (a 2 ) jeweils nicht unter 1 Gew.% gesenkt wird. 

Bei der Gruppe (a 2 *) handelt es sich um Gruppen der allgemeinen Formel (I), welche sich von Acryl- 

35 oder Methacrylsaureestern ableiten. Beispiele gut geeigneter Gruppen (a 2 4> sind die 1-Carboxymethyl-, 
-ethyl-, -propyl-, -i-propyh -n-butyi-, -tort-butyl-, -amyh -hexyk heptyl-, -octyi-, -2-ethylhexyk -nonyi-, 
-decyh -cyclopentyl-, -cyclohexyh -2-methylcyclohexyl-, -2',4'-dimethylcyc!ohexyl-, -phenyl-, -4-methyl- 
phenyl- oder 1-Carboxynaphthyl-ethylengruppen oder die entsprechenden 1-Methylethylengruppen. Diese 
gut geeigneten Gruppen lelten sich vom Methyl-, Ethyl-, Propyl-, i-Propyh n-Butyl-, sek.-Butyh tert-Butyk 

40 Amyh Hexyh Heptyl-, Octyl-, 2'-Ethylhexyl-, Nonyk Decyl-, Cyclopentyl-, Cyclohexyl- t 2- 
Methylcyclohexyl-, 2',4-Dimethylcyclohexyl-, Phenyl-, 4 -Methylphenyl- oder dem Naphthylester der Acryl- 
saure Oder MethacrylsSure ab. Hierbei sind die Gruppen (a 2 4), welche sich von den Methacrylsaureestern 
ableiten, besonders bevorzugt, von denen wiederurn die 1-Carboxy-2'-ethylhexyi-, die 1-Carboxyphenyl- 
und die 1-Carboxy-4'-methyiphenyl-1-methylethyiengruppen ganz besonders bevorzugt sind. Diese konnen 

45 einzeln oder in Kombination verwendet werden. 

Sind Gruppen (a 2 *) alleine In (a 2 ) enthalten, so soli ihre Menge 0,01 Gew.%, vorzugsweise 1 Gew.% 
und insbesondere 4 Gew.%, von (a 2 ) nicht unterschreiten und 10 Gew.% von (a 2 ) nicht Uberschreiten. Es ist 
von besonderem Vorteil, wenn die Gruppen (a 2 *) nicht alleine sondern gemeinsam mit den Ubrigen 
Gruppen (a 2 t), (a 22 ) und/oder (a 23 ) verwendet werden. Hierbei liegt das Gewichtsverhaltnis von (a 2 t) zu 

so diesen Ubrigen Gruppen im Bereich von 0,01 bis 1, und insbesondere 0,2 bis 1. Bel dieser gemeinsamen 
Verwendung der Gruppe (a 2 *) mit den Ubrigen Gruppen (a 2t ), (a 22 ) und/oder (a 23 ), soli ihr Anteil an (a 2 ) die 
fUr Ihre Einzelanwendung ma/lgebliche HQchstgrenze von 10 Gew.% an (a 2 ) nicht Uberschreiten und die 
maflgebliche untere Grenze von 0,01 Gew.% an (a 2 ) nicht unterschreiten. 

ErfindungsgemSB konnen die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 2 *) im Anteil (a 2 ) des den Trager 

55 (a) aufbauenden Gemischs aus PPE und (a 2 ) als statistisch verteilte Monomer inh Iten in d n Poiymer- 
hauptketten von Styrolcopolymerisaten vorliegen. Hierbei handelt es sich dann um statistische Copoiymeri- 
sate von Styrol und den entsprechenden Monomeren, wie sie an sich bekannt und durch radikalische 
Copolymerisation herstellbar sind. Diese statistischen Copoiymerisate weisen im allgemeinen ein zahlen- 
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mittleres Molgewicht M n von 2*1 0 3 bis 3«10 5 auf. Die Copolymerisate mQssen die vorstehend angegebe- 
n n, erfindungsgemafl zu verwendenden Zusammensetzungen aufweisen. Beispiele besonders vorteilhafter 
statistischer Copolymerisate sind Copolymerisat , hergestelit durch radikalische Copoiymerisation von 

5 - 93 Gew.-Teilen Styrol und 7 Gew.-Teilen Acrylnitril; 

- 95 Gew.-Teilen Styrol, 3 Gew.-Teilen Acrylnitril, 1 Gew.-Teil MethacrylsSure-2-ethylhexylester und 1 Gew.- 
Teil MethacryisSure-phenylester; 

io - 70 Gew.-Teilen Styrol und 30 Gew.-Teilen a-Methylstyrol; 

- 70 Gew.-Teilen Styrol und 30 Gew.-Teilen p-Methylstyrol; 

- 60 Gew.-Teilen Styrol, 15 Gew.-Teilen a-Methylstyrol und 25 Gew.-Teilen p-Methylstyrol; 
oder 

- 50 Gew.-Teilen Styrol, 45 Gew.-Teilen a-Methylstyrol, 3 Gew.-Teilen Acrylnitril und 2 Gew.-Teilen 
Methacry!saure-4-methylphenylester, 

20 

von denen die Styrol-a-Methylstyrol-, Styrol-p-Methylstyrol- und die Stryol-a-Methylstyrol-p-Methylstyrol- 
Copolymerisate ganz besonders bevorzugt sind. 

Erfindungsgemafl konnen die Gruppen (a 2 i), (a 2 2), (a 23 ) und/oder (a 2 4> im Anteil (a 2 ) des den TrSger 
(a) aufbauenden Gemischs aus PPE und (a&) aber auch in Form von einheitlichen oligomeren oder 

25 polymeren Blocken aus (a 2 i), (a 22 ), (a 2 3) und/oder (a 2 *) vorliegen. Diese Blocke konnen als Bestandteil von 
Styrolcopolymerisaten in den Poiymerhauptketten der Styrolpolymerisate eingebaut vorliegen und/oder ais 
seitenstSndige Reste mit den Poiymerhauptketten der Styrolpolymerisate verknupft sein. In diesem Fall 
handelt es sich also urn Pfropf- oder Blockmischpolymerisate des Styrols mit Acrylnitril, a-Methyistyrol, p- 
Methylstyrol und/oder den vorstehend genannten (Meth)Acrylaten. Derartige Pfropf- und Blockmi- 

30 schpofymerisate sind an slch bekannt und kSnnen nach den hierfUr Ublichen Verfahrensweisen hergestelit 
werden. Die genaue Art der Verknupfung der verwendeten BIScke untereinander ist an sich beliebig 
variierbar, solange die Block- und Pfropfmischpoiymerisate insgesamt die vorstehend angegebenen, erfin- 
dungsgemafl zu verwendenden Zusammensetzungen aufweisen. Liegen diese Zusammensetzungen au/ter- 
halb der kritschen Grenzen, so sind die betreffenden Block- oder Pfropfmischpoiymerisate - unabhangig 

35 von einer gegebenenfalls vorliegenden speziellen Art der BlockverknGpfung -ungeeignet fOr den Aufbau des 
erfindungsgemSfi zu verwendenden Tragers (a). 

Es ist indessen erfindungsgemSfl von besonderem Vorteil, wenn im Anteil (a 2 ) des den TrSger (a) 
aufbauenden Gemischs aus PPE und (a 2 ) die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 2 *) die Monomereinhei- 
ten von oligomeren oder polymeren Homopolymerisaten, Copolymerisaten oder Block- oder Pfropfmi- 

40 schpolymerisaten bilden, die separat hergestelit und anschlie/tend mit Polystyrol in einer solchen Menge 
gemischt werden, dafl die Zusammensetzung des in dieser Weise resultierenden Anteils (a 2 ) innerhalb der 
vorstehend angegebenen kritischen Grenzen Negt In diesem Fall besteht also dasn den TrSger (a) 
aufbauende Gemisch aus PPE, Polystyrol, mindestens einem Homo- oder Copolymerisat aus den Gruppen 
(a 2 i), (a 22 ), (a 2 a) und/oder (a 2 *) sowie gegebenenfalls weiteren Zusatzstoffen. Das Polystyrol hat dabei im 

45 allgemeinen ein massenmlttleres Molgewicht M w von Qber 8»10 4 , insbesondere im Bereich von 1»10 5 bis 
2«10 5 . Hierbei ist es von ganz besonderem Vorteil, die Gruppen (a 22 ) und (a 23 ) gemeinsam zu verwenden. 
Diese Gruppen bliden dabei vorzugsweise die Monomereinheiten von oligomeren a-Methylstyrol-p- 
Methylstyrol-Copolymerisaten, welche in an sich bekannter Weise durch radikalische Copoiymerisation in 
Substanz oder in LSsung hergestelit werden kQnnen und dann dem Polystyrol in den erfindungsgemafl 

so erforderlichen Menge hinzugefOgt werden. Die erfindungsgemSfl ganz besonders bevorzugten Copolymeri- 
sate dieser Art haben ein Zahlenmittleres Molgewicht M n von 5^1 0 3 bis 1.5«10 4 . Im allgemeinen weisen sie 
ein massenmlttleres Molgewicht M w von 5«10 3 bis 3»10 4 ., vorzugsweise von 6«10 3 bis 2,5*10* und 
insbesondere von 7»103 bis 2#10*, auf. Im allgemeinen bestehen diese Copolymerisate. bezogen auf ihre 
jeweilige Menge, aus 1 bis 99 Gew.%, insbesondere 2 bis 98 Gew.%, an 1-Methyl-1-phenyiethyiengruppen 

55 (a 22 ) und 99 bis 1 G w.%, insbesondere 98 bis 2 Gew.%, an 4 -Methyiphenyl-ethyiengruppen (a 2 a). Diese 
Copolymerisate werden zu dem Polystyrol in einer Menge von, bezogen auf (a 2 ), 1 bis 30 Gew.%, 
vorzugsweise 4 bis 23 Gew.% und insbesond re 4 bis 5 Gew.%, hinzugegeben, wobei sich auch 
Zusatzmengen dieser Copolymerisate zum Polystyrol Im Ber ich von twa 7,5 bis etwa 16 Gew.%, 
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bezogen auf (a2), als Suflerst gGnstig und vorteilhaft erwiesen haben. Hierbei 1st darauf zu achten, da/3 die 
fur die Bnzelanwendung der Gruppen (822) und (823) maflgebliche untere Grenze von jeweils 1 Gew.%, 
bezogen auf (82), nicht unterschritten wird, was indes leicht vermieden werden kann, indem man entspre- 
chend zusammengesetzte Copolymerisate auswahlt Es hat sich Jedoch gezeigt, dafl diese fQr die Einzelan- 

5 wendung der Gruppen (822) und (a2a) i wells maflg blichen unteren Gr nz n im Fa!! d r vorstehend be- 
schriebenen, besonders bevorzugten AusfUhrungsform der Erfindung, gemMfl der der Anteil (82) des den 
Trager (a) aufbauenden Gemisches aus einer gegebenenfalls Zusatzstoffe enthaltenden Mischung aus 
Polystyrol und den vorstehend beschriebenen niedermolekularen a-Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerl- 
saten gebildet wird, nicht so kritisch sind, so dafl in diesem Fall hiervon auch abgewichen werden, d,h. eine 

to dieser Untergrenzen fOr (822) oder (a 23 ) auch unterschritten werden kann, ohne dafl gravierende Nachteile 
in Kauf genommen werden mUssen. 

Ferner kann der Anteil (82) des den TrMger (a) aufbauenden Gemischs aus PPE und (a 2 ) hiermit 
vertrSglich Zusatzstoffe aufweisen, wobei unter "vertrSglich" die Tatsache verstanden wird, dafl sich diese 
Zusatzstoffe in dem Gemlsch ohne Trtlbung verteilen und darin auch im Laufe der Zeit unter dem Einflufl 

75 von Laserllcht kelne TrQbungen bliden. Diese Zusatzstoffe sollen deshalb generell in dem Gemisch 
molekulardispers verteilt sein. Oberdies sollen sie Ucht der Wellenlange X im Bereich von 720 bis 1000 nm 
nur schwach oder gar nicht absorbieren. Im allgemeinen kann es sich bei dlesen Zusatzstoffen urn 
Antioxidantien, Schmiermittel, Weichmacher und Farbstoffe handeln. Beispiele geeigneter Zusatzstoffe sind 
tert-Butylkresol, Wei/361 und Zinkstearat. Die Zusatzstoffe konnen in einer Menge von bis zu 10 Gew.%, 

20 bezogen auf (a2), zugegeben werden, wobei dann darauf zu achten ist, dafl hierdurch der Polystyrolanteil 
oder der Gehalt an Phenylethylengruppen (a2s) in (a2) nicht unter 40 Gew.% sinkt. 

Ein ganz besonders bevorzugter Trager (a) des erfindungsgem&flen fISchenfQrmigen, mehrschichtlgen, 
laseroptlschen Aufzeichnungsmaterials weist in einer seiner Oberflachen (ai) konzentrische oder spiralfor- 
mige Spurrillen oder andere zur FUhrung der Laserstrahien geeignete Strukturen auf und besteht aus einem 

25 Gemisch aus, bezogen auf das Gemisch, 

34 bis 40 Gew.% PPE und 

60 bis 66 Gew.% des Anteils (a 2 ), 

30 

wobei der Anteil (a2) dieses Gemisches, bezogen auf (a 2 ), aus 

68,7 bis 96,889 Gew.% Polystyrol eines massenmittleren Molgewichts M w von Gber 8o10 4 , 

35 3 bis 25 Gew.% eines statistischen Copolymerisats aus, bezogen auf seine Menge, 2 bis 98 Gew.% 
einpolymerisiertem a-Methylstyrol und 98 bis 2 Gew.% einpolymerisiertem p-Methylstyrol mit einem 
massenmittleren Molgewicht M w von 7d0 3 bis 2o10\ 

0,1 bis 6 Gew.% eines Weichmachers, z.B. WeiflcSI, 

40 

0,01 bis 0,1 Gew.% eines Antioxidans, z.B. tert-Butylkresol, und 

0,001 bis 0,2 Gew.% eines Farbstoffs, welcher Ucht der Wellenlange X > 720 nm nur schwach oder gar 
nicht absorbiert, 

45 

besteht 

Der weitere wesentiiche Bestandteil des erfindungsgemSflen, flachenformigen, mehrschichtigen, 
laseroptlschen Aufzeichnungsmaterials ist seine amorphe, thermisch veranderbare Aufzeichnungsschicht 
(b). Hierbel handelt es sich um die dblichen und bekannten Aufzeichnungsschichten, wie sie fQr die 

50 laseroptlsche Datenaufzeichnung nach den eingangs geschilderten Prinzipien Qblicherweise verwendet 
werden. Im allgemeinen ist die Aufzeichnungsschicht (b) 10 bis 500 nm dick. 

DarUber hinaus konnen die erfindungsgema/3en Aufzeichnungsmaterialien weitere Schichten enthalten, 
weiche gleichfalls fUr die Funktion der Aufzeichnungsmaterialien von Bedeutung sein konnen, wie etwa 
Ubliche und bekannte Reflektionsschichten, Antireflektionsschichten oder Haftschichten oder Schichten, die 

55 sich beim Erhitzen zersetzen und Gase bilden. Au/Jerdem konnen den Aufzeichnungsschichten (b) noch 
optisch klare Schutzschichten aufliegen, weiche verhfndern, dafl Schmutzpartikel oder Kratzer im Laserfokus 
zu liegen komm n oder dafl die Schichten (b) korrodieren. Im allgemeinen w rden hi rfOr Qbliche und 
bekannte Polymerisate oder Siliziumoxide verwendet. Zu diesem Zweck kann das rfindungsgemafle 
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Aufzeichnungsmateriai auch noch mit einer optisch klaren Abdeckhaube in Ublicher und bekannter Weise, 
wie etwa durch Uftraschallschwejj3en ( verbund n werden. 

Zwei erfindungsgemSi3e Aufzeichnungsmaterialien kSnnen au/Jerdem paarweise so miteinander verbun- 
den werden, daiJ ihre Aufzeichnungsschichten einander parallel zugekehrt sind und ein gewisser Abstand 
5 zwischen ihnen herrscht. Dieser Abstand kann in Qblich r und bekannter Weise mit Hilfe von Abstandshal- 
tern, wie Stegen Oder kleinen Saulen, eingestellt werden. Bn einzelnes erfindungsgem3/3es Aufzeichnungs- 
materiai kann aber auch zwei Aufzeichnungsschichten auf den einander gegendberliegenden Seiten eines 
Tragers (a) aufweisen. 

Die Herstellung des erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmaterials kann nach Ublichen, vom Stand der 

10 Technik her an sich bekannten Methoden erfolgen. Im allgemeinen gehen diese von der formgebenden 
Verarbeitung des den TrMger (a) aufbauenden Gemischs mit Hilfe der Spritzgufltechnik aus. Obiicher- und 
zweckmaiJigerweise wird die strukturierte Oberflache (ai) des Tragers (a) beim Spritzgieflen des Tragers (a) 
in der gewGnschten Form ausgebildet. Nach dem Spritzgie/ten des Tragers (a) (Verfahrensschritt I) wird die 
jeweilige Aufzeichnungsschicht (b), gegebenenfalls nach dem Aufbringen von Zwischenschichten. 

15 Reflektionsschichten u.a. t auf der oder den strukturierten Oberflachen (ai ) des jeweiiigen Tragers (a) durch 
Aufdarnpfen. Aufsputtern oder durch LQsungsbeschichtung aufgetragen (Verfahrensschritt II). Hiemach 
konnen auf der jeweiiigen Aufzeichnungsschicht (b) weitere Schichten aufgetragen werden, welche der 
Funktion des Aufzeichnungsmaterials dieniich sind. Danach kann das Aufzeichnungsmateriai mit einer 
Abdeckhaube versehen werden. 

20 Das den Trager (a) aufbauende Gemisch aus PPE und dem erfindungsgema/J zu verwendenden Anteii 
(a 2 ) kann an und fUr sich mit Hilfe beliebiger, Obiicher und bekannter Mischungstechniken hergestellt 
werden. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung hat es sich indes als besonders vorteilhaft erwiesen, das 
Gemisch durch Coextrusion seiner Bestandteile auf einem Zweischneckenentgasungsextruder herzustellen. 
Hierbei schmilzt man den Anteii (a2) des Gemischs auf dem Extruder auf und dosiert das PPE als 

25 hochkonzentrierte. vorzugsweise 10 bis 80 %ige LSsung in Toluol oder Ethylbenzol kontinuierlich der 
Schmelze hinzu. Die Bestandteile werden auf dem Extruder bei Temperaturen von 200 bis 400' C homogen 
miteinander vermischt, wobei man das LQsungsmittel kontinuierlich abdestilliert. Das PPE kann indes dem 
Extruder auch in fester Form, beispielsweise als Granulat, zugefOhrt werden. Das resultierende Gemisch 
wird unter Reinraumbedingungen aus dem Extruder ausgetragen, granuiiert und der SpritzguJSmachine 

30 zugefQhrt. Man kann indes das Gemisch auch direkt in die Spritzguflmaschine leiten. 

Die erfindungsgemS/ten Aufzeichnungsmaterialien konnen mittels eines Schreiblaserstrahls mit analo- 
gen oder digitalen Daten beschrieben werden, wobei man zum Einschreiben analoger Daten bekannterma- 
/ten einen analog modulierten Dauerstrichlaser und zum Einschreiben digitaler Daten einen impulsmodulier- 
ten Laser verwendet 

35 im allgemeinen weisen geeignete Laser bei der Schreibwellenlange X eine Strahileistung von 1 bis 20 
mW auf. Der Fokus-Durchmesser des Schreiblaserstrahls liegt im allgemeinen bei 300 bis 2000 nm. Im 
allgemeinen betrSgt die Impulsdauer bei der Bestrahlung mit einem impuismodulierten Laser 10 bis 1000 
ns. Vorteilhafterweise verwendet man zum Einschreiben. einen Laserstrahl von Licht der Wellenlange X, 
welches von der betreffenden Aufzeichnungsschicht (b) gut absorbiert wird. Vorteilhaft sind Wellenlangen X 

40 von 400 bis 1000 nm. 

Beim Schreibvorgang wird der Laserstrahl in relativer Bewegung Gber das Aufzeichnungsmateriai 
hinweggefuhrt und trifft dabei senktrecht oder schrag auf dieses auf. Beim senkrechten Auftreffen kann er, 
beim schragen Auftreffen mufl er auf die Aufzeichnungsschicht (b) fokussiert sein. An der Auftreffstelle wird 
die Aufzeichnungsschicht (b) lokal erhitzt und es entstehen thermisch veranderte Bereiche, beispielsweise 

45 in der Form von Lochern, Kratern, Flecken, Reliefstrukturen oder ummagnetisierten Bereichen. Beim Ein- 
schreiben von Daten mit impuismodulierten Laserstrahlen haben diese Bereiche im wesentiichen eine runde 
oder ovale Grundfiache eines Durchmessers von 100 bis 2000 nm, beim Einschreiben mit einem analog 
modulierten Dauerstrichlaser kSnnen sie beliebige geformte GrundflSchen haben. 

Die erfindungsgemaflen Aufzeichnungsmaterialien eignen sich hervorragend fOr aile bekannten Arten 

so der laseroptischen Datenaufzeichnung. Insbesondere eignen sie sich hervorragend fOr die magneto-optische 
Datenaufzeichnung. 

Das Schreiben der Daten in die Aufzeichnungsschicht (b) kann von der dem Trager (a) abgewandten 
Seite der Schicht her oder durch den optisch kiaren TrSger (a) hindurch erfolgen, Letzteres 1st von 
besonderem Vorteil. 

55 Die eingeschriebenen Daten w rden mit Hilfe eines Leselaserstrahls gelesen. Die Strahileistung des 
Leselasers bei der Lesewellenl&nge x' liegt unterhalb der Schwelienleistung, ab der ein Beschreiben 
moglich wird. Im allgemeinen liegt die Strahileistung bei 0,1 bis 2 mW. Vorteilhafterweise verwendet man 
Laserlicht der Wellenlange x', welches von der Aufzeichnungsschicht stark reflektiert wird. Vorteilhaft sind 
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Wellenlangen x' von 400 bis 1000 nm, insbesondere 630 bis 900 nm. 

Auch beim Lesevorgang wird der Leselaserstrahl in relatlver Bewegung Ober das Aufzeichnungsmaterial 
hinweggefOhrt und trifft senkrecht oder schrSg auf dieses auf. Beim senkrechten Auftreffen kann er, beim 
schragen Auftreffen muB er auf die Aufzeichnungsschicht (b) fokussiert sein. 
5 Trifft der Leselaserstrahl beim Oberstreichen der Aufzeichnungsschicht (b) auf einen thermisch veran- 
derten Berelch, so andern sich die Eigenschaften des vom Aufzeichnungsmaterial transmittierten oder 
refiektlerten Llchts, was mit Hilfe geeigneter Detektoren nachgewiesen werden kann. 

Dabei kann das Lesen der Daten in der Aufzeichnungsschicht (b) von der dem TrSger (a) abgewandten 
Seite der Schicht (b) her oder durch den Trager (a) hindurch erfolgen, wobei letzteres von Vorteil ist. 
70 Hierbei ist es besonders vorteiihaft, das refiektierte Licht zu erfassen. 

Au/terdem ist es von ganz besonderem Vorteil, hierzu Schreib- und Leseiaser zu verwenden, welche 
Laserstrahlung im infraroten Weilenlangenbereich von 630 bis 900 nm ausstrahlen. Dabei ist es auflerdem 
von Vorteil, wenn die Schrelbweilenlange X mit der Lesewellenlange X identisch ist oder sich nur wenig von 
ihr unterscheidet Licht dieser WellenlSngen wird von Obiichen und bekannten Halbleiter-Lasern geliefert 
75 Die erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmaterialien werden somit in erfindungsgemafl bevorzugter Ver- 
fahrensweise mit impulsmoduiiertem Laserlicht der Welienlange X von 630 bis 900, insbesondere 740 bis 
850 nm durch den TrSger (a) hindurch beschrieben. 

Danach werden die beschriebenen Aufzeichnungsmaterialien in erfindungsgemMfl bevorzugter Verfah- 
rensweise mit Laserlicht der Welienlange X von 630 bis 900, insbesondere 740 bis 850 nm von der Seite 
20 des TrSgers (a) her ausgelesen, wobel man das von der Aufzeichnungsschicht (b) refiektierte Licht erfaflt. 

Liegen die erfindungsgema/ten Aufzeichnungsmaterialien ais Datenplatten vor t so konnen fGr das 
Schreiben und Lesen digitaier Daten die Ublichen und bekannten Plattenlaufwerke verwendet werden. 

Die erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmaterialien weisen zahlreiche besondere Vorteile auf. 

So sind sie in einfacher Weise herstellbar, wobei ihr Eigenschaftsprofi! besonders ielcht und zuverlassig 

25 reproduziert werden kann. 

Wegen der besonderen vorteilhaften Eigenschaften des den Trager (a) aufbauenden Gemischs lassen 
sich die TrSger (a) unter besonders materiaischonenden Bedingungen spritzgieflen. Dabei kommt es zu 
einer ganz hervorragenden Abformung der Spurrilien, welche Uber die gesamte Flache des Tragers (a) 
hinweg ein konstant gutes Formprofil aufweisen. Die Trager (a) weisen nach ihrer Herstellung keine thermi- 

30 sche Verformung und eine erheblich verminderte innere Spannung auf. Oberdies kann der PPE-Anteil an 
dem Gemisch unter den vom Stand der Technik her bekannten abgesenkt werden, ohne dafi der hieraus 
hergestellte TrSger (a) eine Doppeibrechung zeigt. Die Verminderung des vergieichsweise schwierig zu 
verarbeitenden PPE-Anteils im Gemisch fUhrt neben einer Kostenreduzierung zu einem noch schonenderen 
und exakteren Spritzguflverfahren, Dabei weisen die entsprechenden Trager (a) dann noch Immer eine 

35 hervorragende warmeformbestSndigkeit und Dimensionsstabilitat einen hohen E-Modul und eine hohe 
Harte sowie ein Suflerst geringe Wasseraufnahme auf. DarGber hinaus absorbieren sie Licht einer Wellen- 
ISnge X von Qber 600 nm in sehr gerlngem Umfang Oder gar nicht mehr, so dafl sie sich in besonderem 
Ma/te fClr das ailgemein bevorzugte Schreiben und Lesen der Daten durch den Trager (a) hindurch eignen. 
DarOber hinaus eignen sich die Trager (a) auch hervorrangend fUr die Herstellung von Audio- oder Video- 

40 Compact-Disks. Gegenstand der Erfindung sind neben den vorerwahnten laseroptischen Aufzeichnungsma- 
terialien mit einer amorphen, thermisch veranderbaren Aufzeichnungsschicht (b) dementsprechend auch 
Audio- oder Video-Compact-Disks, die einen erfindungsgemSflen TrSger (a) der vorstehend beschriebenen 
Art aufweisen. Bei den Compact-Disks werden die Dateninformationen nicht mittels Laserstrahlen in Form 
von thermisch verSnderten Bereichen in eine Aufzeichnungsschicht eingeschrieben, sondern in bekannter 

45 Weise durch den Mastering- Prozefl auf den Disk Obertragen, d.h. in den Trager (a) des Disks eingepragt. 

Das "tracking "-Verhalten der erfindungsgemaflen Aufzeichnungsmaterialien ist ausgezelchnet, d.h. die 
Spurlagenservo- und Autofokussiereinrlchtungen der Obiichen und bekannten Plattenlaufwerke funktionieren 
bel den erflndungsgemS/Jen Aufzeichnungsmaterialien in sehr exakter Weise. Dabei sprechen die 
Spurlagenservo- und Autofokussiereinrlchtungen auf die erfindungsgemSiJen Aufzeichnungsmaterialien 

60 sogar besser an als auf Aufzeichnungsmaterialien, welche lediglich bekannte-Trager enthalten. 

Insgesamt weisen die erfindungsgemSi3en Aufzeichnungsmaterialien eine erhohte Lebensdauer auf, 
kdnnen mit vergieichsweise gerlnger Laserleistung beschrieben werden und haben ein Signal-Rausch- 
Verhaltnis von Ober 45 dB. Wegen ihrer besonders hohen Bit-Dichte und Ihrer ausgesprochen niedrigen 
Bltfehlerrate eignen sich die Aufzeichnungsmaterialien hervorrangend fOr das Aufzeichnen von Vldeosigna- 

65 len. DarGber hinaus sind sie als Archivdatenplatten geeignet. 
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Beispiele und Vergleichsversuche 

Bei den folgenden Beispielen und Vergleichsversuchen wurde die Dicke der einzelnen Schichten an 
rasterelektronenmikroskopischen Auf nahmen bestimmt 

s Das Signal-Rausch-VerhSltnis wurde in bekannter Weise an Aufzeichnungsmaterialien ermittelt, welche 
mit Hilfe eines impulsmodulierten Lasers (WellenlSnge X des emittierten Lichts: 830 nm; Pulsdauer 50O ns; 
Lichtleistung: 6 mW) durch den Trager (a) hindurch beschrieben worden waren. Hierzu wurden die 
Aufzeichnungsmaterialien mit Hllfe eines Dauerstrich-Lasers (WellenlSnge X des emittierten Lichts: 780 nm; 
Lichtleistung: 0,5 mW) durch den Trager (a) hindurch gelesen. Der emittierte Leselaserstrahi wurde dabei 

w stets mit einer relativen Geschwindigkeit von 4 m/s Qber die Aufzeichnungsschichten hinweggefuhrt Dabei 
wurde stets das von den Aufzeichnungsmaterialien reflektierte Licht erfafit und anaiysiert. 

In den folgenden Beispielen und Vergleichsversuchen wurden Trager (a) verwendet, welche auf ihrer 
Oberflache konzentrische Spurrillen enthielten. Die Spurrillen dienen der exakten FGhrung der Schreib- und 
Leselaserstrahlen, welche vom laseroptischen Schreib- und Lesekopf des Plattenlaufwerks emittiert werden. 

rs Hierzu ist es notwendig, da/3 die im laseroptischen Kopf vorhandenen Spurlagenservoeinrichtungen scharfe 
optische Signale erhaiten. Diese Signale entstehen durch Beugung des vom Aufzeichnungsmateria! zu dem 
laseroptischen Kopf reflektierten Laserlichts an der Grenze zwischen "groove" und "land", wobei man zur 
Erfassung und Analyse dieser Uchtsignale die hierfllr Qblichen und bekannten Photodiodenanordnungen 
verwendet FQr das "tracking"-Verhalten, d.h. die exakte FQhrung, insbesondere der Leselaserstrahlen, ist 

20 es wesentlich, datf ein hoher optischer Kontrast zwischen "land" und "groove" besthet, weil ansonsten nur 
schwache und verbreiterte Oder gar keine SignaJe mehr erhalten werden. Letzteres ist oftmals bei be- 
schriebenen Aufzeichnungsmaterialien der Fall. Dies fUhrt aber zu einem geringen Signal-Rausch-Verhaltnis 
und erschwert das Wiederauffinden eingeschriebener Daten. Als Ma/3 fQr die Gute des "trackings" werden 
daher im allgemeinen die Breite der Signale sowie der Unterschied in der Intensity des von einem 

25 "groove" und von einem "land" reflektierten Laserlichts herangezogen. Ein zusStzliches Quaiitatskriterium 
ist, ob dieser IntensitMtsunterschied Qber den gesamten Durchmesser des Aufzeichnungsmaterials hinweg 
konstant und hoch 1st. 

Demnach wurde im folgenden das "tracking "-Verhalten der Aufzeichnungsmaterialien Qber das Lesen 
der Materiaiien mit einem Leselaserstrahi (X = 780 nm; Lichtleistung: 0.5 mW) quer zu den Spurrillen 

so ermittelt Hierbei wurde Qber den gesamten Durchmesser des Aufzeichnungsmaterials hinweg gemessen. 
Das dabei reflektierte Laserlicht wurde mit Hilfe Qblicher und bekannter optischer Anordnungen erfaflt, 
Photodioden zugeleitet und durch geeignete elektronische Baueiemente in elektrische Signale umge- 
wandelt, deren HQhe ais Funktion des Durchmessers aufge zeichnet wurde. Es wurde beurteilt ob die 
Unterschiede zwischen der H5he der von den "lands" erhaltenen Signale und der von den "grooves" 

35 erhaltenen Qber den gesamten Durchmesser des Aufzeichnungsmaterials hinweg konstant scharf und hoch 
waren, und es wurde aus der Beurteliung die folgende Benotung des "tracking"-Verhaltens gebildet: 

"sehr gut" scharfe Signale; hoher Unterschied zwischen den Hohen der "land"- und "groove"-Signale, 
welcher Qber den gesamten Durchmesser hinweg konstant ist; 

40 

"gut" scharfe Signale; geringer Unterschied zwischen den betreffenden SignalhShen, welcher Qber den 
gesamten Druchmesser hinweg mehr oder weniger stark variiert; 

"unbefriedigend" breite, verwaschene Signale; geringer Unterschied zwischen den betreffenden Signalho- 
45 hen; gegebenenfalls variiert dieser Unterschied auch noch Qber den gesamten Druchmesser hinweg mehr 
oder weniger stark; 

"schlecht" kein Unterschied mehr zwischen den betreffenden Signalhdhen. 

so Urn zu prQfen, ob das Beschreiben der Aufzeichnungsmaterialien eine VerSnderung in ihrem "tracking"- 
Verhaiten zur Folge hatte, wurden sowohl die unbeschriebenen als auch die beschriebenen Aufzeichnungs- 
materialien in der oben erISuterten Weise vermessen und benotet Ergaben sich hierbei gravierende Unter- 
schiede in der "tracking"-Qualitat eines Aufzeichnungsmaterials im unbeschriebenen Zustand einerseits und 
im beschriebenen Zustand andererselts, so stellte dies einen schwerwiegenden Nachteil dar. War dieser 

55 QualitStsunterschied, von einem hohen Niveau aus ausgehend, gering, so belegte dies die besondere 
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Vorteilhaftigkeit des betreffenden Aufzeichnungsmateriais. 

Der Schmelzfluflindex (MR) der hergesteilten Gemische, die Reflektivitat (%) und die Schreibempfind- 
lichkeit (nJ) der Aufzeichnungsschichten (b) sowie die Doppelbrechung der Trager (a) wurden mlt Hlife 
Ubllcher und bekannter Meflverfahren ermlttelt. 



Beispiele 1 bis 2 und Vergleichsversuch 1 



w 

Herstellung und Eigenschaften erfindungsgemafl zu verwendender Trager (a) (Beispiele 1 und 2) und eines 
bekannten TrSgers (Vergleichsversuch 1); 

Es wurden unter exakt vergleichbaren Bedingungen Gemische hergestellt, in welchen der Poly(2,6- 
75 dimethyiphenylenether)-Anteil (PPE) nach der Lehre der US-A-4 373 065 nlcht dazu ausreichte, die 
Orientierungsdoppelbrechung der Gemische vollstandig zu kompensieren. Die Gemische wiesen die fol- 
gende Zusammensetzung auf: 



20 

Vergleichsversuch 1 

32,5 kg radikaiisch polymerisiertes Poiystyrol mit einem massenmittieren Molgewicht M w von 1,65 o 10 5 
und 

25 17,5 kg Poly(2,6-dimethylpheny!enether) (PPE); 



30 Beispiel 1 

30,0 kg Poiystyrol wie bei Vergleichsversuch 1, 

2,5 kg eines Copolymerisats_aus a-Methylstyrol (10 Gew.%) und p-Methylstyrol (90 Gew.%) mit einem 
massenmittieren Molgewicht M w von 9o10 3 und 
35 17,5 kg PPE wie bei Vergleichsversuch 1; 



40 Beispiel 2 

27,5 kg Poiystyrol wie bei Vergleichsversuch 1, 

5,0 kg eines Copolymerisats wie bei Beispiei 1 und 

17,5 kg PPE wie bei Vergleichsversuch 1. 
45 Der Anteil (a 2 ) der Gemische (Vergleichsversuch 1: Poiystyrol; Beispiele 1 und 2: Poiystyrol plus 

Copolymerisat) wurde auf einem Zweischneckenentgasungsextruder aufgeschmolzen, und das PPE wurde 

zu der jeweiligen Schmeize als 60 %ige Losung in Toluol hinzudosiert. 

Die Gemische wurden auf dem Zweischneckenextruder unter Entgasung bei 280 * C und einer Verweil- 

zeit von einer Minute homogenisiert, unter Reinraumbedingungen aus dem Extruder ausgetragen und zu 
so Granuiat verarbeitet. 

Die bei 110* C vorgetrockneten Granulate wurden unter Reinraumbedingungen auf einer 90 to- 
Spritzguflmaschine und einem Spezialwerkzeug fUr optische Speicherplatten zu Scheiben [Trager (a), 
Beispiele 1 und 2; bekannter TrMger, Vergleichsversuch 1] versprltzt. Hierbei wurden auf einer Seite der 
Trager konzentrische Spurrillen mittels einer In das Werkzeug eingelegten Nickelmatrize eingeprSgt Die 
55 Trager waren 1,2 mm dick und hatten einen Durchmesser von 130 mm; die eingeprSgten Spurrillen waren 
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70 nm tief und 0,6 am breit ("groove") mit einem Abstand von 1.6 urn ("land"). 

FUr jedes der drei Gemische wurden die Sprltzguflparameter eingestellt. wobei hauptsachlich auf 
Planarrtat der TrSger und minlmale Doppelbrechung zwischen gekreuzten Polfiltern optimiert wurde. Die 
Ergebnisse finden sich in Tabelie 1. 

Tabelle 1 



Spritzguflparameter der Gemische und Bgenschaftsprofil der daraus hergestellten Trager 



Spritzguflparameter und Eigenschaftsprof II der Trager 


VgLvers. 1 


Beispiei 1 


Beispiei 2 


Schmelzfluflindex MR nach DIN 53 735 der 
Gemische bei 300* C und einer Auflagekraft von 
5kp 

Einspritzgeschwindigkeit der Gemische 
optimale Einspritztemperatur fUr die Gemische 
Farbe der Trager 

Maximaie Doppelbrechung der Scheiben im 
Radiusbereich 25 bis 60 mm 


(g/10 min) 


66 


81 


97 


(mm/sec) 
('C) 

(nm) 


90 
350 
geib 

15 


100 
340 

gelb 

2 


120 
330 
heilgelb 

2 


SpurrUlenabformung auf den Tra'gern 


gut 


sehr gut 


sehr gut 


Planlage der TrSger 

Maximaie Dauergebrauchstemperatur der Trager 


('C) 


gut 

125 


sehr gut 
125 


sehr gut 
125 



25 Wie der Vergleich zeigt sind bei den erfindungsgemSflen TrSgern (a) der Beispiele 1 und 2 viele 
Verbesserungen gegenQber denjenigen des Vergieichsversuchs 1 eingetreten: Die Emiedrigung der Sch- 
melzviskositat fuhrte zur Senkung der Einspritztemperatur und zu verringerter thermischer Schadigung der 
Gemische. Weiterhin wurde die Abformung im Werkzeug deutlich verbessert, ohne dai3 die maximaie 
Dauergebrauchstemperatur abgesenkt wurde. Hervorzuheben ist besonders die drastische Verringerung der 

30 Orientierungsdoppelbrechung auf fast nicht mehr meflbare Werte. Demnach sind die erfindungsgema/ten 
Trager (a) (Beispiele 1 und 2) dem bekannten TrSger (Vergleichsversuch 1) eindeutig Ciberlegen. 

Beispiele 3 bis 4 und Vergleichsversuch 2 

35 



Herstellung und Eigenschaften erfindungsgemafler Aufzeichnungsmaterialien (Beispiele 3 und 4) und eines 
bekannten Aufzeichnungsmaterials (Vergleichsversuch 2); 

40 

Bei 3000 Umdrehungen/min wurden auf einer Schleuderbeschichtungsanlage jeweils zwei der Trager 
(a) aus den Beispieten 1 und 2 (fUr die Beispiele 3 und 4) sowie zwei bekannte Trager aus dem 
Vergleichsversuch 1 (fOr den Vergleichsversuch 2) mit einer propanoiischen Losung (4 Gew.%) einer Mi- 
schung aus einem bei X = 700 bis 850 nm absorblerenden Farbstoff und einem Losungspolymerisat aus 
45 Methylmethacrylat und Methacrylsaure beschichtet. Das GewichtsverhSltnis Farbstoff/Polymerisat war 
70:30. Als Farbstoff wurde ein Trichinocyclopropanfarbstoff verwendet. Nach dem Trocknen wurden Auf- 
zeichnungsmaterialien mit ca. 100 nm dicken Aufzeichnungsschichten (b) erhalten. deren Reflektivitat fUr 
Licht der Wellenlange X = 780 nm zu 19 % bestimmt wurde (Messung in bekannter Weise durch die 
TrSger hindurch). 

so Jeweils zwei gleiche Aufzeichungsmaterialien wurden mit den Farbstoffschichten nach innen sandwich- 
artig verklebt, wobei ein Abstandsring von 300 urn Dicke als Abstandshalter dazwischengelegt wurde. 

Auf einem Plattenlaufwerk wurden in die "grooves" der Aufzeichnungsmaterialien digitale Daten einge- 
schrieben. AnschiieBend wurden die Daten gelesen. 

Die hierbei erhaltenen Ergebnisse finden sich in Tabelle 2. 

55 



14 



EP 0 303 209 A2 



c 

© 

I 
to 

E 

en 
c 

3 
C 

o 
© 



c 

© 
ca 

£ 
© 

w 
c 

3 

c 

0 



O 

"© 

a 

V) 

© 



3 

co 



13 
CO 

15 

"a. 

en 

© 

03 



3 

C ? 
<— CO CO CO 



cd 
CM 

X: 

O 

© 
> 

(A 

a 
© 

E? 
5 



C 
© 

© 

c © 
pj -t-i -Q 
V 3 3 C 
t- O) OJ 3 



CO 



T3 
C 
3 

C 

© 
ca 

£ 
© 

co 

O) 

c 

3 

c 

<£ 
© 



CD 
C 



© 



(0 

c 

<5 
IS 

a 

© 

x: 
o 

CO 
Q_ 

s 

© 

co 



© 

x: 
o 

c 



a 

E « 

© c 

XJ CO 

*© W 

.c w 

u © 

CO —J 



© ca 

£ © 

CD c 

c to 

3 CO 

C C 

XT 3 

a c 

© ft 

3 © 

!i 

© ^ 

c c 

© © 

X3 c 

© © 

x: © 
a *c 

© o 

X3 CO 

c 2 

3 -Q 

© © 
© © 

■o *o 

c c 
© ffl 

"5 15 
x: x: 

CD CO 
C C 

u o 
co © 
is * 



u 

3 

CO 

(5 *~ CM 

CO © "© 

fj a. a. 

.y co to 

» © © 

CD 00 03 

I s s 

© © © 

CD CD CD 

:co '-ca :co 

.1- > w 

H h H 

"co 3 *u 



15 



EP 0 303 209 A2 



Die Ergebnisse lassen sich wie foigt zusammenfassen: 

WShrend die durch die Farbstoffschicht bedingten anwendungstechnischen Eigenschaften wie Schrei- 
bempfindllchkeit und Lesesignal von den unterschiedlichen Tragern nicht beeinfiuflt wurden. konnte bei den 
erfinungsgem£flen Aufzeichnungsmaterialien (Beispieie 3 und 4) eine deutliche Verbesserung der SpurfOh- 
rung beobachtet werden: Die sehr eng beschriebenen Teile des bekannten Aufzeichnungsmaterials konnten 
kaum gelesen werden, bei den erfindungsgemaflen Aufzeichnungsmaterialien dagegen war die SpurfGhrung 
mUhelos einzuhaiten. 



Beispiel 5 



Herstellung und Eigenschaften eines erfindungsgemaflen Aufzeichnungsmaterials mit einer Aufzeichnungs- 
schicht (b) aus Tellun 

Auf einem gema'fl Beispiel 1 hergestellten Trager (a) wurde in einer Vakuumapparatur einseitig Teilur in 
einer Schichtdicke von 50 nm aufgedampft 

Auf einem Plattenlaufwerk wurden digitale Daten in die "grooves" eingeschrieben und anschlieflend 
ausgeiesen. Das Signal/RauschverhaMtnis betrug 52 dB. 



Beispiel 6 



Herstellung und eigenschaften eines erfindungsgemaflen magneto-optischen Aufzeichnungsmaterials; 

Auf mehrere gemafl Beispiel 1 hergestellte Trager (a) wurde in einer Hochvakuumapparatur eine 90 nm 
dicke AIN-Schicht aufgesputtert Anschlieflend wurde im Vakuum ein Gemisch der Zusammensetzung 2 
Gew.-Teil Nd. 18 Gew.-Teile Dy, 95 Gew.-Teile Tb und 30 Gew.-Teile Co in einer Schichtdicke von 75 nm 
aufgebracht. Zum Schutz der magneto-optischen Aufzeichnungsschicht wurde auf diese eine 50 nm dicke 
SiOx-Schicht aufgedampft. Auf einem Plattenlaufwerk wurden in die Aufzeichnungsschicht digitale Daten 
eingeschrieben und magneto-optisch ausgeiesen. Das Signal/Rauschverhaltnis war stets 50 dB. 



Vergleichsversuch 3 



Herstellung und Eigenschaften eines magneto-optischen Aufzeichnungsmaterials mit einem bekannten 
Trager; 

Beispiel 6 wurde wiederholt mit dem Unterschied, dafl anstelle der erfindungsgemSfl zu verwendenden 
Trager (a) TrSger aus dem Vergleichsversuch 1 verwendet wurden. 

Die so erhaltenen Aufzeichnungsmaterialien wiesen ein Signal/Rauschverhaltnis von unter 45 dB auf. 



Beispiel 7 



Herstellung und Eigenschaften einer Audio-Compact-Disk mit einem erfindungsgemMfl zu verwendenden 
Trag r (a); 

Aus dem in Beispiel 1 beschriebenen Gemisch wurden Audio-Compact-Disks hergestellt. Dazu wurde 
das Granulat vorgetrocknet und mit d r gleichen Spritzguflmaschine aber einem anderen Werkzeug mit 
einer Compact-Disk-Matrize verspritzt. Die erhaltenen TrMger (a) hatten einen Durchmesser von 100 mm 
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und waren frel von Doppelbrechung. 

Die leicht gelben Trager (a) wurden im Vakuum mit einer dUnnen Aluminium-Schicht bedampft und mit 
einem Schutzlack Gberzogen. In einem hand IsOblichen Gerat wurden die Compact-Disks abgespielt; 
irgendwelche Unterschiede zu den Ublichen Poiycarbonat-Platten hinsichtllch der WledergabequalitSt kon- 
s men nicht festgestelit werden. 



AnsprUche 

10 1. FiSchenformiges, mehrschichtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial mit 

a) einer oder mehreren Schichten aus einem optisch klaren und isotropen, homogenen, von Orientierungs- 
doppelbrechung freien Qemisch von Poly(2,6-dlmethylphenylenether) (PPE> mit einem Styrolpolymerisat als 

Trager und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch verSnderbaren Aufzeichnungsschicht, 

15 dadurch gekennzeichnet da/3 die den dimensionsstabilen TrSger biidende Schicht (a) 

ai) eine Oder zwei strukturierte Oberflachen aufweist, wobei die Strukturen im Mikrometer-und/oder 
Submikrometerbereich iiegen, 

20 und aus einem soichen PPE, mindestens eih Styrolpolymerisat sowie gegebenenfalls Zusatzstoffe enthal- 
tenden Gemisch gebildet wird, in dem der Gehalt von PPE im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf 
das Gemisch, liegt und In dem 

a2) derjenlge Anteil des Gemischs, bei dem es sich nicht urn PPE handelt, bezogen auf diesen Anteil (a2), 
25 a2i) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen und/oder 

a 22 ) 1 bis 60 Gew.% an 1-Methyl-1-phenyl-ethylengruppen und/oder 
a23) 1 bis 60 Gew.% an 4-Methylphenyl-ethylengruppen und/oder 
a 2 *) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der ailgemeinen Formel I 

Ri 
I 

CH 2 -C- 
I 

C=0 I, 
0 

i 



worin R 1 ein Wasserstoffatom Oder einen Methylrest und R 2 einen Ci- bis Cio-Alkyh Cs- bis Ca-Cycloalkyl- 
40 oder einen C6- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
enthait, mit der Mai3gabe, daJ3 

a 2S ) gleichgGltig ob eine oder mehrere der Gruppen (a 2 i) bis (a 2 *) und darOber hinaus gegebenenfalls auch 
noch Zusatzstoffe In (a 2 ) enthaiten sind, der Anteil (a 2 ) in jedem Fall einen Gehalt an Phenylethylengruppen 
von nicht kleiner als 40 Gew.% aufweist. 
45 2. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dai3 das den Trager (a) biidende 
Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styroicopolymerisate enthait, in denen 
die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 2 3) und/oder (a 2 *> sowie die Gruppen (a 2 s) als statistisch vertellte Monomerein- 
heiten vorliegen. 

3. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet. dafl die statistischen Styroicopoly- 
50 merisate ein zahienmittleres Molgewicht M n im Bereich von 2o10 3 bis 3O10 5 aufweisen. 

4. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daJ3 in den statistischen 
Styrolcopolymerisaten neben den Phenylethylengruppen (a 2 s) die Gruppen (a 22 ) und/oder (a 23 ) vorliegen. 

5. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das den TrMger (a) biidende 
Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styroicopolymerisate enthait, in denen 

55 die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a^) und/oder (a 2 *) sowie die Gruppen (a 2 s) in Form einheitlicher oligomerer oder 
polymerer Blocke vorliegen, welche in Form von Block- oder Pfropfmischpolymerisaten miteinander 
verknUpft sind. 
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6. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dafl in dem Anteil to) des Gemi- 
schs di Gruppen (a 2 i), (a22), toa) und/oder to*) die Monomereinheiten von oligomeren Oder polymeren 
Homo- Oder Copolymerisaten oder von Block- Oder Pfropfmischpolymerisaten bilden, die separat hergestellt 
und dann einem Polystyrol hinzugefOgt wurden. 
5 7. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet dafl in dem Anteil to) des Gemi- 
schs die Gruppen (a 2 2) und to a) die Monomereinheiten eines oligomeren, statistischen Copolymerisates 
bilden, das separat hergestellt und dann einem Polystyrol hinzugefiigt wurde. 

8. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet dafl das den Trager (a) 
bildende Gemisch aus PPE, Polystyrol, einem statistischen o-Methylstyroi-p-Methylstyrol-Copolymerisat mit 

ro einem zahlenmittleren Molgewicht M n im Bereich von 5o10 3 bis 1,5o10* sowie gegebenenfails Zusatzstof- 
fen besteht. 

9. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Ansprtiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet dafl der Anteil 
to) des Gemischs, bezogen auf diesen Anteil, 0,1 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen, wie Antioxidantien, 
Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, welche in dem Gemisch moiekuiardispers verteilt sind und 

75 Licht der Wel!enl§nge X von 720 bis 1000 nm nur schwach oder gar nicht absorbieren, enthMlt. 

10. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet dafl der Trager (a) in einer seiner 
OberfiSchen (ai) konzentrische oder spiralfSrmige Spurrlllen oder andere zur Fuhrung von Laserstrahlen 
geeignete Strukturen aufweist und aus einem Gemisch aus, bezogen auf dieses Gemisch, 

20 34 bis 40 Gew.% PPE und 

60 bis 66 Gew,% des Anteils to) 

aufgebaut ist, wobei der Anteil to) dieses Gemisches, bezogen auf (a 2 ), aus 

25. 68,7 bis 96.889 Gew.% Polystyrol eines massenmittleren Molgewichts M w von uber 8o10* 

3 bis 25 Gew.% eines statistischen Copoiymerisats, das bezogen auf seine Menge, 2 bis 98 Gew.% an a- 
Methylstyrol und 98 bis 2 Gew.% p-Methylstyrol einpolymerisiert enthSIt und ein massenmittleres Molge- 
wicht M w von 7o10 3 bis 2o10 4 aufweist 
0,1 bis 6 Gew.% eines Weichmachers, insbesondere Weiflol, 

30 0,01 bis 0,1 Gew.% eines Antioxidans, Insbesondere tert-Butylkresol, und 

0,001 bis 0,2 Gew.% eines Farbstoffs. weicher Licht der WellenlSnge X > 720 nm nur schwach oder gar 

nicht absorbiert 

besteht 

11. Flachenformiges, mehrschichtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial mit 

35 a) einer oder mehreren Schichten aus einem optisch klaren und isotropen, homogenen, von Orientierungs- 
doppelbrechung freien Gemisch von Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE) mit Polystyrol als Trager 
und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch verSnderbaren Aufzeichnungsschicht, 
dadurch gekennzeichnet dafl die den dimensionsstabilen Trager bildende Schicht (a) 
40 (ai) eine Oder zwei strukturierte Oberflachen aufweist wobei die Strukturen im Mikrometer-und/oder 
Submikrometerbereich liegen, 

und aus einem solchen PPE und Polystyrol enthaltenden Gemisch gebildet wird, in dem der Gehalt an PPE 
im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf das Gemisch, liegt und in dem 

a 2 ) derjenige Anteil des Gemischs, bei dem es sich nicht urn PPE handelt aus, bezogen auf diesen Anteil 
45 to), 

« 

1 bis 30 Gew.% mindestens eines oligomeren statistischen a-Methylstyrol-p-MethylstyroI-Copolymerisats, 
0 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen sowie 
dem Rest zu 100 Gew.% aus Polystyrol besteht. 
so 12. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet dafl das den Trager (a) 
bildende Gemisch aus, bezogen auf dieses Gemisch, 34 bis 40 Gew.% PPE und 60 bis 66 Gew.% des 
Anteils to) besteht. 

13. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafl das a-Methyistyrol- 
p-MethylstyroI-Copolymerisat ein zahlenmittleres Molgewicht M „ von 5o10 3 bis 1,5o10 4 aufweist. 
es 14. Aufzeichnungsmaterial nach einem der AnsprUche 11 bis 13, dadurch gek nnzeichnet dafl das o- 
Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisat ein massenmittleres Molgewicht im Bereich von 6oi0 3 bis 
2,5o10\ insbesondere im Bereich von 7o1Q 3 bis 2oio 4 , aufweist: 
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15. Aufzoichnungsmaterial nach einem der AnsprtJche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet da/3 das a- 
Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copoiymerisat, bezogen auf das Copolymerisat, 2 bis 98 Qew.% an a-Methyl- 
styrol und 98 bis 2 Qew.% an p-Methylstyrol einpolymerisiert enthalt. 

16. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Ansprtlche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, da/3 das a- 
Methylstyrol-p-Methy(styrol-Copolymerisat in dem Anteil (a 2 ) in einer Menge von 4 bis 23 Gew.%, bezogen 
auf (a 2 ), enthalten ist 

17. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Ansprtlche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, da/3 in dem 
den TrSger (a) bildenden Gemisch 0,1 bis 10 Gew.%, bezogen auf den Anteil (a 2 ), an Zusatzstoffen, wie 
Antioxidantien, Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, welche in dem Gemisch molekulardispers 
verteilt sind und Licht der WelienlMnge X von 720 bis 1000 nm nur schwach oder gar nicht absorbieren, 
enthalten sind, 

18. Audio- Oder Video-Compact-Disk mlt einem dimenslonsstabiien Informationstrager mit einer struktu- 
rierten OberflSche mit die Informationen enthaltenden Strukturen im Mikro- und/oder Submikrometerbereich 
und mindestens einer auf der strukturierten Oberflache befindlichen Uberzugs- und/oder Schutzschicht, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 der informationstrager (a) aus einem optischen klaren und isotropen, homoge- 
nen Gemisch von Poly(2 l 6-dimethyiphenylenether) (PPE) mit einem Styrolpolymerisat gebildet wird, wobei 
der Gehalt an PPE in diesem Gemisch im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf das Gemisch, liegt 
und wobei der Anteil (a 2 ) des Gemisches, der nicht PPE ist, bezogen auf diesen Anteil (a 2 ), 

a 2 i) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethyiengruppen und/oder 
a 22 ) 1 bis 60 Gew.% an 1-Methyl-1-phenyl-ethylengruppen und/oder 
a 2 a) 1 bis 60 Gew.% an 4'-Methylphenyl-ethylengruppen und/oder 
a 2 *) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen Formel I 



worin R 1 ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest und R 2 einen Ci- bis Cio-Alkyl-, C s - bis C 8 -Cyc!oalkyl- 
oder einen C 6 - bis Cio-Arylrest bedeutet, 
enthalt, mit der Maflgabe, da/3 

a 25 ) gleichgultig ob eine oder mehrere der Gruppen (a 2 i) bis (a 2 +) und darOber hinaus gegebenenfalls auch 
noch Zusatzstoffe in (a 2 ) enthalten sind, der Anteil (a 2 ) in jedem Fail einen Gehalt an Phenylethylengruppen 

von nicht kleiner als 40 Gew.% aufweist. 

19. Audio- oder Video-Compact-Disk nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, da/3 das den 
Informationstrager (a) biidende Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styrol- 
Copolymerisate enthalt in denen die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder <a 2 *) sowie die Gruppen <a 25 ) als 
statistisch verteilte Monomereinheiten vorliegen. 

20. Compact-Disk nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, da/3 die statistischen Styrolcgpolymeri- 
sate ein zahlenmittleres Molgewicht M n im Bereich von 2o10 3 bis 3o10 5 aufweisen. 

21. Compact-Disk nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, da/3 in den statistischen 
Styrolcopolymerisaten neben den Phenylethylengruppen (a 2S ) die Gruppen (a z2 ) und/oder (a 23 ) vorliegen. 

22. Compact-Disk nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafl das den Informationstrager (a) 
biidende Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styrolcopolymerisate enMlt, in 
denen die Gruppen (a 2 t) f (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 2 +) sowie die Gruppe (a 25 ) in Form einheitilcher oligomerer 
oder polymerer Blocke vorliegen. welche in Form von Block- oder Pfropfmischpolymerisaten miteinander 
verknUpft sind. 

23. Compakt-Disk nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafl in dem Anteil (a 2 ) des Gemischs 
die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 24 .) die Monomereinheiten von oligomeren oder poiymeren Homo- 
oder Copolymerlsaten oder von Block- oder Pfropfmischpolymerisaten bilden, die separat hergesteiit und 
dann einem Polystyrol hinzugefOgt wurd n. 

24. Compakt-Disk nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichn t, da/3 in dem Ant il (a 2 ) d s Gemischs 
die Grupp n (a 22 ) und(a 23 ) die Monom reinhelt n ein s oligomeren, statistischen Copolymerisates bilden, 
das separat hergesteiit und dann einem Polystyrol zugemischt wurde. 
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25. Compact-Disk nach Anspruch 23 Oder 24, dadurch gekennzeichnet, da/J das den Informationstrager 
(a) bildende Gemisch aus PPE. PolystyroJ^einem statistischen a-Methyistyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisat 
mit inem zahlenmittleren Molgewicht M „ im Bereich von 5o10 3 bis 1,5o10* sowie gegebenenfalls 
Zusatzstoffen besteht. 

s 26. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 18 bis 25, dadurch gekennzeichnet da/3 der Anteil to) 
des Gemischs, bezogen auf diesen Anteil, 0.1 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen, wie Antioxidantien, 
Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, welche in dem Gemisch molekulardispers verteiit sind und 
Licht der WellenlMnge X von 720 bis 1000 nm nur schwach Oder gar nicht absorbieren, enthMlt 

27. Compact-Disk nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet. da/J der Informationstrager (a) aus 
10 einem Gemisch aus 

34 bis 40 Gew.% PPE und 

60 bis 66 Gew.% des Anteils (a2) 

is aufgebaut ist, wobei der Anteil (a2) dieses Gemisches. bezogen auf (a2>, aus 

68,7 bis 96,889 Gew.% Polystyrol eines massenmittleren Molgewichts M w von uber 8oi0* 
3 bis 25 Gew.% eines statistischen Copolymerisats, das bezogen auf seine Menge, 2 bis 98 Gew.% an a- 
Methylstyroi und 98 bis 2 Gew.% p-Methylstyrol einpolymerisiert enthalt und ein massenmittieres Molge- 
20 wicht M w von 7o 1 0 3 bis 2o 1 0* aufweist, 

0,1 bis 6 Gew.% eines Weichmachers, insbesondere Weiflol, 

0,01 bis 0,1 Gew.% eines Antioxidans, insbesondere tert-Butylkresol, und 

0.001 bis 0,2 Gew.% eines Farbstoffs, welcher Licht der Wellenlange X > 720 nm nur schwach Oder gar 
nicht absorbiert, 
25 besteht 

28. Audio- Oder Video-Compact-Disk mit einem dimensionsstabilen Informationstrager mit einer struktu- 
rierten Oberflache mit die Informationen enthaltenden Strukturen im Mikro- und/oder Submikrometerbereich 
und mindestens einer auf der strukturierten Oberflache befindlichen Oberzugs- und/oder Schutzschicht. 
dadurch gekennzeichnet. da/3 der Informationstrager (a) aus einem optischen klaren und isotropen, homoge- 

30 nen Gemisch von Poly(2,6-dlmethylpehnylenether) (PPE) mit Polystyrol gebildet wird, wobei der Gehalt an 
PPE in diesem Gemisch im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf das Gemisch. iiegt und wobei der 
Anteil (a2) des Gemisches, bei dem es sich nicht urn PPE handelt aus, bezogen auf diesen Anteil (a2), 

1 bis 30 Gew.% eines oligomeren statistischen a-Methylstyroi-p-Methylstyrol-Copolymerisats, 
35 0 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen sowie 
dem Rest zu 100 Gew.% aus Polystyrol 

besteht. 

29. Compact-Disk nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet. da/3 das den Informationstrager (a) 
40 bildende Gemisch aus, bezogen auf dieses Gemisch, 34 bis 40 Gew,% PPE und 60 bis 66 Gew.% des 

Anteils (a2) besteht. 

30. Compact-Disk nach Anspruch 28 Oder 29, dadurch gekennzeichnet da/5 das a-Methylstyrol-p- 
Methylstyrol-Copolymerisat ein zahlenmittleres Molgewicht M n im Bereich von 5oi0 3 bis 1,5oi0* aufweist. 

31. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, da/3 das a- 
45 Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisat ein massenmittieres Molgewicht im Bereich von 60IO 3 bis 

2.5o10\ insbesondere im Bereich von 7o10 3 bis 2o10 4 , aufweist 

32. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 31, dadurch gekennzeichnet, da/3 das a- 
Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisat bezogen auf das Copolymerisat, 2 bis 98 Gew.% an o-Methyl- 
styrol und 98 bis 2 Gew.% an p-Methylstyrol einpolymerisiert enthSlt. 

so 33. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dafl das a- 
Methyistyrol-p-Methylstyrol-Copoiymerisat in dem Anteil (a 2 ) in einer Menge von 4 bis 23 Gew.%, bezogen 
auf (a2), enthaiten ist. 

34. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 33, dadurch gekennzeichnet. da/3 in dem den 
InformationstrSger (a) blldenden Gemisch 0,1 bis 10 Gew.%, bezogen auf den Anteil (a2), an Zusatzstoffen, 
55 wie Antioxidantien, Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, welche in dem Gemisch molekulardi- 
spers verteiit sind und Licht der WellenlSnge X von 720 bis 1000 nm nur schwach oder gar nicht 
absorbieren, enthaiten sind. 
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a) einem optisch klaren und isotropen, homo- 
genen, von Orientierungsdoppelbrechung freien Tra- 
ger und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch ver- 
Snderbaren Aufzeichnungsschicht, wobei der Trager 
(a) 

a0 eine oder zwei strukturierte OberflSchen aufweist, 
wobei die Strukturen im Mikrometer-und/oder Submi- 
krometerbereich liegen, 

^>und aus einem Gemisch von Poly{2,6-dimethylphen- 
^ylenether) (PPE) mit mindestens einem Styrolpoly- 
g^merisat gebildet wird, wobei der Gehalt an PPE in 
©diesem Gemisch etwa 25 bis 45 Gew.%, bezogen 
^auf das Gemisch, betragt und wobei 



a 23 ) 1 bis 60 Gew.% an 4-Methylphenyl-ethylen- 
gruppen und/oder 

a2*) 0,01 bfe 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen 
Formel I 
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©a2) derjenige Anteil des Gemischs, bei dem es sich 
^ nicht urn PPE handelt, bezogen auf diesen Anteil, 



) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen 
yy und/oder 

a 22 ) 1 bis 60 Gew.% an 1 -Methyl- 1-phenylethylen- 
gruppen und/oder 



worin R 1 ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest 
und R 2 einen Ci- bis Cio-Alkyl-, C 5 - bis Cb- 
Cycloalkyl- oder einen Ce- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
sowie auf alle Falle 

a 25 ) mindestens 40 Gew.% an Phenylethylen-Grup- 
pen enthalt 

Femer werden Audio- oder Video-Compact- 
Disks beansprucht, die einen ntsprechend aufge- 
bauten Trager enthalten. 
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